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Abstract (Basic) : Printing and continuous fixing of stabilised, azb 

dye- forming dye preparations and of reactive dyes on cellulosic or 
cellulose-contg. textile fabrics, in which the development and fixing 
of the azo dye is accomplished by treatment with a high concentration 
of acid and opt. also steaming, followed by fixing of the reactive dye 
in the usual way and washing, soaping and rinsing. Pref . the printed 
fabric is treated with steam contg. acetic and/or formic acids; 
development and fixing of the azo dye is complete in a few seconds, 
thus a allowing continuous wor)cing at high speeds. 
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Het is bekend, dat r.cn op kaxoenen weefsels, die tevoren met 
alkalische oplossingen van p-hydroxynaftoezuuraryliden geinipregneerd 
rijn, door een opdruk van gediazoteerde aminen naast of gemengd met 
reactieve kleurstoffen, drukken kan verkrijgen, die wat tetreft hun 
voordeligheid en helderheid een optimum worden. Een groot voordeel 
van deze wijze van verken is boveadien de volledig continue fixeerbaar- 
heid van de kleurstoffen op de vezel. De gediazoteerde aminen worden 
direct xet het naf tolderivaat 0? de vezel tot eon gereed zijn-de kleur- 
stof gekoppeld, terwijl de reactieve kleurstoffen, bi^voorbeeld door 
eon 5 seconden durende do=.pelproces in een ho-.e, alkalische oplossing, 
die zeer grote hoeveelhc-den zout bevat, gefixeerd wordea. Leze wijze 
van werkea verdient dan in het bijzonder aanbeveling, iadien teaainste 
5G?S van de naf tolgrondering door koppelinj; aet de diasoaiuniouten voor 
net bereikan van een coloriet wordt benut. 
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Bij dese methode aijn echter de verschillende bewerkingen (eerst 
opbrengen van het naf tolderivaat vWr het -igenlijke drukprocee) 
omslachtig. Bovendien kan met 4€n en hetzelfde naf tolderivaat, dat door 
klotsen op het weefsel gebracht en als grondering gebruikt vordt, slechts 
een bepaald, beperkt aantal tinten worden verkregen. 

Bit nadeel werd reeds vroeger overwonnen door een ontwikkeling van 
gestabiliseerde verfpreparaten, die als essentife'le bestanddelen een 
naftciderivaat en stabiele diazoverbindingen bevatten; door bedrukken 
van het weefsel met verschillende van deze verfpreparaten kunnen 20 de 
aeest verschillende tinten op de vezel vorden verkregen, vaarbij 
men onafhankeli jk van de gebruikte grondering verkt. De genoe=de stabiele 
diazoverbindingen zijn bijvoorbeeld dia=o?.Dinoyercindingen, die door • 
een omzetting van de niet-stabiele dir-2oniuE2Cute>i net bi jvoorbe^^Id 
cyaanamide, antranilzuur of andure aainen vorder. verkregen. Zij zijn 
in alkalisch milieu voldoende stabiel on =et nartolp-atoplossingen te 
kunnen worden geconbineerd* Ook een or.zetting van de gedia2ot9erde 
aainen in anti-diazotaten net behulp van sterke alkali^'n is uitvoer- 
baar, en hun srengsels cet naftolaten leiden tot soortgeli jke, zij het 
Qok wat ninder stabiele verfpreparaten. 

Verfpreparaten van de genoeade typen zijn sedert vele jaren 
in de handel. Bij hen kunnen de gestabiliseerde diazoverbindincren op 
de vezel door etomen weer in de gediazoteerde base worden ongeset, 
vaarbij een koppeling met de koppelconponent , bij voorkeur een naf tol- 
derivaat, tot de kleurstof optreedt. Vordt dit stomen in zuur milieu 
uit^-?voerd, dan worden duidelijk helderder nuances bereikt, dan bij 
neutraal stomen. In de betreffende literatuur worden naar gelan^: van 
de gebruikte stoominrichtingen stoomprocessen van 5 tot 5» respectieve- 
lijk op andere plaatsen van 5 tot 7 minuten aanbevolen. Beze stoomtijden 
zijn echter steeds nog 20 lang, dat een continue wijze van verken, 
bijvoorbeeld stonen en wassen achter elkaar, praktisch niet kan worden 
uitgevoerd, indien icen optiniale snelheden van het wasproces wil bereiken. 
De lange stooatijden vinden hun oorzaak in de omstandigheid, dat bij 
de gebruikeli jke s tooninrichting met tanelijk groot volume het 
zuurgehalte van stoonatmosf eer in de on:niddelli jke omgeving van 
hot alkalisch bedrukte weefsel verarmt on aan let weefsel niet voldoende 
zuur voor de ontvikkeling van de diazoniumzouten en van de azokleur- 
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stoffen ter besehikkln^ etaat. 

Boveadlen «ijn de atooBtiJden te lane oa volgeas dit stooaproces 
verrolgens eontlnu la een tveefase-snelfi: eerproc^d^ reactleve kleur- 
stoffen. die gelldktijdlg aet de verfprer,«raten of door overdrukken 
op de vezel werden aangebracht, te fixeren. 

Er verd au gevonden, dat aen de terugoazettlng van het gestabili- 
seerde.gediazoteerde axine op de vezel gedurende het stooaproces 
in het koppelbaro diazoniuazout en de koppeling aet een koooelcoa.o> 
bijvoorbeeld derivaten van naftholen. P-hydroxynaf thogzuura-^tdev^ 
hydroay-carbonzuuraaidederivaten van carbazool, van benzocarbaz^o^ 
antraceen. dlfenyl, thlazool. benzothiazool, carbazoolthlazool, ' " 
difenyleenoxyde en derffolljke stoffen, en de fixatie van de .evorade 
azokleurstoffen reeds in enkele seconder, .an u-.voeren, Indien .en de 
zuurhoudende daapen aet bohulp van hieronder becchroven stoonirl"^" ^^t^ 
constructies dwln.t, sneller en volledlger in het textielaaterla iVnnV 

drin^en. Bovendien slaa.t aen er ook bi, de.e vij.. van vo.... 
in het zuur nagenoeg optiaaal te benutten. .orvijl i, andl^s" 
.e r kenjke stoo.apparaten cen ^oot .edeelte van het zuur o^benut 

de ar,ovoerde daap uit de stooainrichtin, ontvi.kt. Onder de 
V .ens de uitvindin^ .ebruikte stooainrichtin.en aet voor dit .roc.d. 
" ""^""r^ van 5 seconden in 

3^0 : ; ^*^"V'"°' '"'"'^ ^--tere 

: : I" " '''''''' ^^--^ - stabiele 

d azoverbandin. en een volledige ontvikkelin, van de azokleurstof 
V z,,, ^^^^ ^^^^^^^^^^ ^^^^^ stooaprocessen gebruikte 

cons ucies zonder aoeite i„ het continue verloop van een arve^v,-„,3- 
proces kunnen vorden in^eschakeld. ^--ngs- 

ont.nu f..eren van .estabiliseerde. azokleu^.toff en voraende 
^erfpreparaten en van reactieve kleurstoffe^ oo ce^ ' o^eh f ! 
-tsluitend uit ceUuIose,ate.iaai besta... T 
tot kenaerk heeft. dat het aet de verfn^-no^at '"^^^^ 
stoffen bedrukte aato^i^al in een " re.otieve kleur- 

vif'-e^en en f continue bewerking voor het ont- 

-..-en en f.xeren van de azokleurstoff.. korte ti,d onder toepassing 



113 8 2 8 



van hoge suurconcentraties en erentueel onder toepassing van een tegen- 
stroommethode gestoomd en volgens een hekenl tveefase-f ixeerproc^d^ 
ter fixatie van de reactieve kleurstoffen behandeld en als gebruikelijk 
door vassen, zepen en spoelen afgeverkt vordt» 

Voor de werkwijze volgens de ultvinding worden voor het ontwikkelen 
van bovengenoende, azokleurstoffen vormende verfpreparatcn stoomapparaten 
gebruikt, die een gedwongen, intensieve toevoer van de zuurdaap 
naar het weofael en/of een grote ophoping van zuur op het veefsel 
versekeren. 

Terwijl tot nu toe de processen voor het fixeren van de klourstof- 
fen van beide klassen blj zeer verschlllende nnteriaalsnelheden en fixeer- 
tijden moesten worden uitgevoerd, kan volfirens de onderhavige verkvijse 
de ontwikkeling en fixatie van beide kleurstof klasso- bij geliike 
varensnelheid en dus in korte tijd en als continue boverkin,^ verlopon. 
Zou men de productiecapaciteit van het zuurstor.en vol/jens de tot nu toe 
bekende proc^d^'s gelijk villen oaken aan die Yn.r. eon tweefase-f ixeer- 
proc^d^ voor reactieve kleurstoffen, dan zou een tot sestigvoudig volune 
van de zuurs corner net overeenkocstig verhoogd valsenaantal nodig 
zijn; b:>vendien zouden vegens de vereiste zuurstabiliteit van het 
stoaernateriaal zeer kostbare apparaten nodig zijn. 

Al3 volgens de uitvinding voor het korte tijd stoaien oscgevormde, 
hiervoor geschikte stoosiinrichtingen kunnen worden genoemd: 
Kanaalstomers, waarbij het kanaal zeer nauw 13 en die eventueel 
bovendien geleidingsplaten voor de atoom bezitten, en vaarbij de binnen- 
stronende stooia door insproeien van vluchtig organisch zuur aet behulp 
van een mondstuk of door indruppelen van deze zuren kort achter de 
stooainlaat op een verhitte plaat met zuur wordt verrijkt, vaarbij deze 
zuurdamp in tegenstroora vordt geleid met in de stoominrichting binnenkomend 
veefsel ( tegenstroomprincipe) ; 

Blitzstoner "systeem Hoechst", een in harmonicavorn uitgevoerde 
kanaalstomer, eventueel voorzien van geleidingsplaten voor de stooa, 
vaarbij de stoon als boven aangegeven met -^uur verrijkt en in tegen- 
strooe met de bedrukte waar wordt geleid; 

Stomerkamers met groot volume, bi jvoorbeeld van het type !cather-Platt , 
vaarbij de waar over boven en beneden a?:;t;ebrachte walsen op en af 
vorit geleid en waarbij door inbouw van dicht bij elkaar liggende 
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tu93enwanden, waartussen het textielmateriaal loopt en die afwisselend 
aan de zoldering en aan de bodem van de stor.er bevestigd zijn, een 
lang, harmonicavormig, nauv kanaal ontctaat, dat eventueel extra 
geleidingsplaten voor de stoon bevat, en waarin de net zuur verrljkte 
stooa, zoals boven veraeld, in tegenstrooa net de bedrukte vaar vordt 
geleid* 

Door deze aaatregelen wordt een aanzienlljke productiviteits- 
verbetering bereikt. 

Als volgene de ultvinding voor dit proc^dtf bruikbare inrichtin^- 
is bijzonder geschikt de zogenaamde zeef trommelstomer volgens het 

Belgische octrooischrif t 741«851» vaarbij het bedrukte voefsel on een 
geperforeerde troimel vordt geleid, door v3lke de net zuur verrijkte 
stooia door het weefsel been in de tronr^el vordt .jezo^en. 

Het zuur kan cok geheel of gedeeltelijk zo -^.n hot veefsol 
vorden toogevoerd, dat de vaar bij voorkeur can de niet-bedrukte zijde 
met een zogenaemde duizendpuntvals =et betrekkolijk (reconcentreerde 
zuren vordt bedrukt. Een relatief one;;a?.l oforen^^nn van het zuur bij dit 
proces is voor de kvallteit van de druk vrijvel ongevaarli jk, ondat 
een ui togaliseren van het zuur in de stoner door de stoon later zonder 
neer optreedt. Belangrijk is echter ook hier, dat door de stoon door 
het teztielnateriaal te zuigen, zoals in het geval van de zeef trormel- 
stomer of gedeeltelijk met behul? van geleidingsplaten of door een 
nauve constructie van het kanaal een nauwe aanraking van de stoomatnos- 
feer net de vaar is verzekerd, respectieveli jk de aan zuur verarmde 
stocinatnosf eer telkens snel veer door zuurhoudende vordt vervangen« 
De toepassing van de tegenstroonmethode geeft extra als verder voordeel 
het econonisch betere nut van het toegepeste zuur. Bij de zeef troanel- 
stoner veer vordt het zuur door circulatie van de stoom zeer goed 
bcnuti» Aan de circulerende stoom vordt daarbij voortdurend opnieuv 
zuur toegevoegd, dat door neutralisatie van het in de opdruk aanvezige 
alkali en door opnane in het veefsel vordt verbruikto 

Als zuur vorden als gevoonlijk vluchtigc, organische zuren toege- 
past, in het algcneen azijnzuur of aierezuur of mengsels van deze 
beide zureno 

Zo r.ankt bij het gebruik van een 'TvrT.onicavormige kanaalstomer, 
b.L jvoorbeeld de Biitzs »;or.er "Systeem Hoochst", met 6!r|varendoorgang 
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de bovengenoefflde vljze van verken bij 3 aeeonden stoomtijd reeds een 
ontvikkeliags- en fizatiesnelheld van 72 n per ninuut, die zonder 
meer overeenkomt met die van een gebruikelijke tveefase-stoon- 
installatie voor het fixeren van reaotieve kleurstoffen, beide Instal- 
latles kunnen dua geeombineerd vordeny vaarbij op volledig continue 
vijze de kleorstoffen van beide klasaen ontvlkkeld en gefixeerd kunnen 
vorden en de voordelen, wat de prija betreft^ vein de gestabiliseerde, 
asoklettrstoffen voroende verfpreparaten zonder compllcatie van de 
van verken kunnen vorden benut* 

Een totale installatie voor het volledig continu fixeren van 
reaotieve kletirstoffen neast en bij overlappingen net gestabiliseerde 
azokleurstoffen voraende verfpreparaten ken ook uit een dergelijke 
Blitzs toner en een natfixeerbad bestaan, vaarbij deze eveneens een 
dooTgang van 6 m bezit; in beide fiiceerepparaten staat dus een fixeer- 
tijd van 5 seconden ter beschikking. Het investeringavolune voor beide 
Installatiea is veel geringer dan dat voor enkolc zuurstosier van 
gebruikelijke eonstructiOi vat eveneens een techr.ische voortuitf-;ar.fj 
betekent* 

Schter is de vijze van verken, vat betreft het gedrag van de 
reactieve kleuratoff en, aan tvee criteria gebonden. Ten eerste 
mogen de reactieve kleurstoffen gedurende de korte tijd van het zure 
St omen niet onderhevig zijn aan zure hydrolyse, en anderzijds moeten 
zij door een eveneens kortdurend fixeerproces op de vezels fixeerbaar 
zijn. Hiervoor zijn in het bijzonder geschikt de etherachtig cet 
de hydroxylgroepen van de cellulose reagerende reactieve kleurstoffen 
van het type der P-hydroxyethylsulf on-zvavelzuuresters en -fosforzuur- 
esters, alsmede reactieve kleurstoffen met 44n of meer N-methyl 
N-p-sulfatofe'thylsulfonamidogroepen, p-sulfatofe'thylaminosulf ongroepen, 
chloorpropionylaminogroepen, p-sulfato^thylcarbor.amidegroepen, 
fenylpropbnylaaidosulfongroepen of 2.2,5.3*-tetrafluorc3xlobutaan 1- 
acryloylaminogroepen. Onder bepaalde voorzorrrs^aatregelen, vaardoor 
de gevoeligheid tegen zure hydrolyse kan vorden verminderd, bijvoorbeeld 
door toevoeging van natriumacetaat aan de drukpasta, kunnen ook een 
gehele reeks esterachtig mot de cellulose reagerende reactieve kleur- 
stoffen voor de verkvijze volgens de uitvinding vorden gebruikt, 
bijvoorbeeld zodanige, die een mono- of dichloortriazinegroep, 
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triehloorpyriaidiBegroep, dlehloorohlnoxallnegroep » diohloorf talazine* 
^oep of dergelljke bezltten. 

Ook Yoor het bedrukken ran gemengde veefsels uit polyestervezels 
en katoent reepectievelljk uit andere vezelmaterialen gemengd met 
cellulosevezels is dlt proe^d^ gesehlkt* Bet zuurstomen keui naselijk 
ook bij sterk verhoogde temperatuur vorden uitgevoerd, zodat gedurende 
de ontvikkeling en fizatie van de azokleurstoffen in dezelfde beverki**T 
dispersiekleurstoffen op de begeleidende polyestervezels of op ander^r 
synthetische vezels kunnen vorden gefixeerd# Echter moet voor dit doel 
de stoomtijd in het algeraeen tot 15 seconden vorden verhoo^jd, indien 
stoom in oververhitte vorm ale stoonmedium vordt toegepast. De 
f ixatietemperatuur van het zuurstomen moet dan bij tonainste ieo°C 
liggen* 

Het gelijktijdig fixeren van de dispersiekleurstoffen gedurende 
het zuurstooen van de azokleurstoffen vornende verf preparaten kan 
echter sneller vorden uitgevoerd, indien men het r.uurntomen niet in wate 
stoommedium, caar in een oplosaiddeldamp, bi jvoorb-^eld ethyleon- 
glycoldamp uitvoert. Bij deze variant heeft men dan voldoende aan 
stoonti jden van 5 tot 10 seconden met temperaturen van 190 tot 200^0, 
Past men echter hydroxylgroepenhoudende oplosmiddelen bij het stoom- 
proces toe, dan moeten deze vtftfr het uitvperen de natte fixatie door 
een tussendroogproces vorden verwijderd, daar anders de fixatie van de 
reactieve kleurstof, vat de opbrengst betreft, nadelig vordt beinvloed, 

De vijze van werken volgens de uitvinding zal aan de hand van de 
volgGr.de voorbeelden nader vorden toegelicht, zonder echter daartoe 
beperkt te zijn. 

De in deze voorbeelden voor de toegepaste kleurstoffen aangegeven 
colour-index-numaers verden ontleend aan de 2e druk, 1956, alsmede 
aan de aanvullingsband van 1963* 
Voorbeeld I 

15 g van een ingesteld verf pre paraat uit de koppelingscomponent 
met het colour-index-nummer 57-505 en de gostabiliseerde diazover- 
binding net het colour-index-nummer 57o175 vorden onder toevoeging van 

20 g 32,5 ';^'s natronloog 

50 g ethanol 
200 g water en 

50 g ureua 
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koud opgelost, in 500 g neutrale tarvezetmoel-trogacant-verdikking ge-* 
roerd en met water of verdlkking op 1 kg drukpasta ingesteld. 

Met deze drukpasta wordt een geserceriseerd katoenen veefsel 
eerst met een villekeurig dessin met behuip van sjablonen volgens de 
filndruk bedrukt en vervolgens met een neutrale reactieve kleuratof- 
drukpasta met overlappingen overdrukt. 

Deze overdrukpasta wordt als volgt bereidi 
50 g kleurstof met formule 1 van het formuleblad wordt door 
overgleten met 3OO g heet water opgelost en in 5OO g van een 4 ^gev.cS's 
waterige alginaatverdikking geroerd, waaraan nog 10 g van een cucueytre- 
ringsniddel op polyfosfaat basis en 10 g m-nitrobenzeensulfonsuur r.atri'^n 
werden toegevoegd, voor =et water of verdikkin.^ bp 1 kg dru>p*iGtR vord-"* 
Ingesteld* 

Na het drukken en drogen van het katoenen veofsel wordt f?^Tct 
voor de splitsing van de d?lazoaminoverbindin/^ en acmsluitende kopr'slir-.^ 
5 seconden lang in.de suvirdcap in een 31itS3toner (cyr.teeD Hoechst) 
ontwikkeld, waarbij door opdruppelon van een s'jurrenrrsel uit 5 din. 
50/a'3 azijnzuur en 1 deel GS*'*s ziierezuur op oen indirect vorhitbare 
verdn-rror in de stoomruinte van de voorbi jstronende stoom door rsoevoeren 
van het verdanpende zuur zeer sterk ret zuur wordt verrijkt* 

Direct eropvolgend wordt het vcefsel voor het fixeren van de 
in overlapping opgedrukte reactieve kleurstof 5 seconden bij 95 - 98^C 
door een chemicaliffnbad geleid, dat per liter 

100 g natriumchloride, 

150 g natriumcarbonaat, 
50 g kaliumcarbonaat en 
70 g 32, 5^' s natronloog 
bevat, geleid en vervolgens door wassen, zepen en spoelen als gebruike- 
lijk afgeinaakt. 

Door deze snelle ontwikkeling en snelle fixatie van de azokleurstof 
volgens de werkwijze volgens de uitvindin.^ is het r.ogelijk, zoals door 
het voorbeeld wordt aangetoond, achtereoiirolgcr.a volgens een homogeen, 
continu proc^d^ de reactieve kleurstof te fixeren (respectieveli jk in 
een natf ixeertrog model Coller net een driovoudige warendoorgang van 
in totaal 6 m) en daaraan aansluitend op een breedwasmachine het 
riateriar.l af te werken, zodat bij een fixoortijd van 5 seconden de total 
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kleurstoffizatle en nabehandeling geheel contlnu met een oateriaal- 
snelheid van 72 m per min# kan vorden uitgevoerd. 

Op deze vljze verkrljgt men een drieicleurig patroon in de kle.iren 
blauw, geel en groen, vaarbij het groen op de overlappingsplaatsen 
uit het blauw van de azokleurstof en het geel van de reactieve kleur- 
stof in onberispelijke additie ontstaat, 

Sven goede drukresultaten vorden verkregen, indien een met dezelfd 
drukpasta's bedrukt gemengd veefeel uit polyestervezels/katoen 
67:53 na het drogen en v66t het stomen op de achterkant van het veefpel 
met behulp van een duizendpuntvals met een zuxiroplossing uit 1 ioel 
50?S's azijnzuur, 1 deel 85^' s oierezuur en 1 deel water bevochtigd on 
vervolgens in een oplosmiddeletomer net ethyleenglycoldajip 5 ccconden b 
190^C gestoomd wordt. 

Ter vernijding van overoati.'je condensac.tvorr.ir.;; is het d;-.n.rbi j 
gewenst, het in de stomor loT>ende weefsel in ^on ervoor /reschckoldo 
infrarood-schacht op 150^C voor te verhitton. 
Voorbeeld II 

15 g van een ingeateld vorfpreparaat uit een koppelingscomponent 
net het colour-index-nuniner 37«585 «n een gestabiliseerde diazoniuc- 
verbinding met het colour-index nununer 57»175 wordon als in voorbeeld I 
opgelost en tot een drukklare drukpesta verwerkt. 

I^et deze drukpasta wordt een gemerceriseerd, gebleekt katoenen 
weefsel met een willekeurig dessin op een Houleaux-drukmachine bedrukt 
en vervolgens met een neutrale reactievekleurstof-drukpasta met over- 
leppingen overdrukto 

De overdrukpasta wordt als in voorbeeld I onder toepassin^ van 
30 g kleurstof met formule 2 bereid. Na het drukken vindt de continue 
kleurstoffixatie en het afmaken van de wear als in voorbeeld I pleats 
door zuur stosien, vervolgens nat fixeren en daarna afr.aken op een 
breedwasmachine. 

Op deze wijze ontstaat een driekleurig monster in de kleuren 
groon, oranje en bruin, waerbij het bruin c? de overlappingsplaatsen 
uit het groen van de azokleurstof en het oranje van de reactie 
kleiirstof in onberispeli jke additie wordt /jcvorird. 
Vcorbeeld III 
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12 g van een Ingesteld verf preparaat ult een koppelconponent set 
het colottr-index-nnoaer 37»505 en een gestabiliseerde diazonixunver- 
binding met het colour-index-nuaaer 37 .ITS vorden als in voorbeeld I 
opgelost en een drukbare pasta bereid^ 

Dearmede wordt een geaerceriseerd katoenen popeline eerst met 
een willekeurig dessin op een filmdrukmachine bedrukt en daama net 
een neutrale drukpasta van een reactieve klexirstof overlappend overdrukt. 

Doze overdrukpasta wordt onder toepassing van 50g kleurstof 
net fornule 3 als in voorbeeld I bereid, vaaraan voor de vorbct^rins 
van de stabiliteit tegen zure hydrolyse nog 30 g natriunracetn:-.^- worit 
toegevoegd. 

IJa het drukken en drogen van het weefael vordt de kleurstof 
fixering door zuur stomen op een zeoftrorsnelstor.or van de firr-?. 
Fleissner, Egelsbach, en vervol^'ens natfixerer. v.l-s in voorbeelrl I 
uitgevoerd. 

Op deze wijze verkrijgt men een driekleurig 'if^ssin in de kleuren 
blauw, geel en groen, waarbij het laatste op do overlappinj^splae.tser. 
uit het blauw van de azokleurstof en het geel van do reactieve 
kleurstof additief wordt verkregen* 

Voor het essentiele kenmerk van de uitvlnding, de extreeri kort 
durende ontwikkeling en fixatie van de azokleurstof fen op de vezel 
binnen enkele seconden, dienen de volgende voorbeelden ter toelichting 
v?.n do verkwijze, 
Voorbeeld lY 

30 g van een ingesteld verf preparaat uit een koppel component 
cot colour-index-nummer 37.600 en een gestabiliseerde diazoniur.ver- 
binding met colour- index-nummer 37 .1 20 worden als in voorbeeld I 
op('^-elo3t en tot een drukbare drukpasta verwerkt. 

;.*et deze 20 bereide drukpasta vordt op eon gemerceriseerd katoenen 
woofael een willekeurig patroon volgens het filniprcctd^ gedrukt en 
vervolgens gedroogd. 

Ter splitsing van de diazonverbindln^ en daaraan aansluitende 
koppeling wordt y seconden in zuurdamp in een Blitzstoaer "Systeem 
Hoechst" ontwikkeld, waarbij door opdruppelen van een zuursengsel 
uit 5 din 50;>s nzijnzuur en 1 deel 8y/j^ s nierezuur op een indirect 
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▼erhitbare verdamper blimeniB de stooBrulmte van de Toorblj stromende* damp 
door oedevoeren van het Terdaapende suur zeer sterk met zuur wordt 
verrijkt. 

Daaraan aanaluitend wordt in de volgende bakken van een breedwas- 
aaehine gespoeld, kokend gezeept en weer gespoeld. Op deze wijze 
verkrijgt nen in optiaale kleuropbrengst een diepbruin druk met goede 
licht- en uitstckende natechtheden. 

Voorbeeld Y 

40 g van een ingesteld verf preparaat uit een koppelincsconponent 
aet colour-index-nucaer 37.610 en en gestabiliseerde diazcniuaver- 
binding met colour-Index nr. 57.090 worden als. in voorbeeld I echter 
zonder toevoeging van urena, opgelost en tot een drukklare drukr.?.ct£. 
verwerkt. 

Na het bedrukken van een rayon-cretonne uit viocose-stapelvozela 
met behulp van een Rouleaux-druknachine in een willekeurig dessin 
wordt het weefsel gedrcogd en v«(5r het stonen c? de nietbedrukte 
zijde met een zuuroplossing uit 1 doel 50?^s azijnzuur, 1 deel 35;5«3 
nierezuur en 1 deel water seiapregneerd of aet een duizendpuntwalo 
bovochtigd. Het aanaluitende stoaen ken dan =et normale stooa, bijvoorbeeld 
in een Blitzstomer of bij voorkeur in een zeeftromelstoaer van de 
firaa Pleissner, Sgelsbach, gedurende 6 seoonden geschieden, zodat de 
afsluitende nabehandeling direct aansluitend geheel continu in een 
breedwasriaehine als in voorbeeld I kan geschieden. 

£r resulteert een geel drukpatroon in optimale kleuropbrengst, 
dat uitaunt door goede licht- en uitstekende natechtheden. 
Voorbeeld VT 

40 g van ingesteld verfpreparaat uit een kopuelcomuonent 
net colour-index-nr. 57.520 en een gestabiliseerde diazoniun.ve^b^ndirg 
met colour-index-nr 57.090 worden als in voorbeeld I echter zonde- 
ureua toevoeging, opgelost en tot een drukklare druk:,a3ta verwerkt. 

L'et deze drukpasta wordt op een polyestc-rvezel/katoenen geaengd 
veefsel 67:33 een willekeurlg, ^fokleuri,, dessin volgens de filndruk 
aangebrGcht en gedroogd, 

Daarna wordt het weefsel voor het ontwikkelen en fixeren van de 
^leurstof als in voorbeeld I op een Bl-.stomer "Systeem Hoechst" 
net zuurdaap I5 seconden bij lOO^'c gestco.d en volcontinu afgewerkt. 
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Uen verkrljgt In goede kleuropbrengst een in hoge mate tlnt- 
op-tint-uitverving van de beide vezelsoorten een drukdessln in een 
lichtend rood net zeer goede licht- en uitstekende natechtheden 

3io niet bevredigende tint*op-tin t-uitverving van de verschillende 
veselsoopten, die afhankelijk van de kleurstof kan wieselen, kan door 
een aansluitend theraofixati^proces gedurende 50-45 seconden bij 
190-200°C zowel kleuropbrengst alsook tint-op-tintuitverving aanaerk^*- 
lijk worden verbeterd# 
Voorbeeld VII 

120 g van een ingeeteld verfpreparaat uit de koppelinirsccT.ponenten 
met colour-index-nr. 37.590 en colour-index-nr, 57.525 en een 
stabiliserende diazoniumverbinding net colour index nr. 57.125 
vorden zonder ureum als in voorbeeld I, echter onder toevoe-;ln,g van 
50 g thiodiglycol opgeloat en not 50 g rietriumchloriiat tot o**:: ror'icie 
drukpasta verwerkt. 

I.!et deze drukpast.'L vordt volgens het ".ojlea-.^-rdruk-proc^d^ een 
ff^nkleurig patroon op een ger.en^d veefsol vur. poI ycstervezel/V.atoon 
67:35 gedrukt en gedroogd. 

rar.rna wordt voor de ontwikkeling der azokleurstof f en als in 
voorbeeld V een zuuroplossing met behulp van een duizendpuntvals op 
de niet bedrukte zijde van het weefsel aangebracht, dat vervolgens 15 
seconden bij 180^0 op een or.gebouwde kanaalstoner, vaarbij het kanaal, 
vaardoor het bedrukte nateriaal loopt, zeer nauw vordt uitgevoerd en 
extra geleidingsplaten voor de stooa ingebouvd bevat, in tegenstroon 
gestoomd en op een erachter geschakelde breedwasnachine volcontinu 
afge-aakt. 

lu'en verkrijgt in goede kleuropbrengst en bevredigende tint-op- 
tint-verving een drukpatroon in een diepzvart« 
Voorbeeld 7III 

50 g van een ingesteld verfpreparaat uit de koppelcoponent met 
colour-inde.x-nr.. 57.550 en de gestabiliseerde diazoniumverbinding 
n-t colour-index nr. 57.^50, alsnede 50 van een diapersiekleurstof 
net formule 4 van in de handel gebruikoli jke vorm en instelling 
vorden onder toevoeging van 

20 f£ 32,5^*3 natronloog, 
50 /; othanol, 
200 c '-'p. tor en 
50 g uroum 
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koud opgelost en gedispergeerd, daarna in 5OC g van een neutrale 
tarve-zetneel-tragacant-verdlkking geroerd en met water of verdikking op 
1 kg drukpasta ingesteld* 

!!et deze drukpasta vordt volgens de Houleauxdruk een ville* 
keurig patroon op een polyester/katoenen gemengd weefsel 67t53 gedrukt. 
Na het drogen van de druk vordt de achterkant van het weefsel met behulp 
van een duizendpuntwals met een zuuroplosslng ult 1 deel 50>i'3 azi.ir.- 
zuur, 1 deel 85?S»s mierenzuur en 1 deel water bevochtigd en vjrvolgens 
in een oplosaiddelstomer 10 seconden bij 190^ tot 200^C gcptoord, Tcr 
vernijding van overmatige condensaatvoraing wordt het in de stor.er 
lopende weefsel tevoren in een ervoor geschakelde inf raroodschacht 
op 150^C voorverhit. Ilet fixeren geschiedt in de stoner net ethyleen- 
glycoldamp. 

Op deze wijze wordt in ^^n de beverking zovel de rode ezokleurstof 
uit het verfpreparaat ontwikkeld en op het katoenen bestanddeel 
gefixeerd, alsook de blauve dispersiekleurstof op het polyesterbestand- 
deel gefixeerd. 
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COKCLUSISS. 

1. Vepkvljze voop het bedrakken en contiau fixeren van gestabili- 
eeerde, azokleurstoff en vormende verfpreparatan en van reactieve 
kleurstoffen op cellulosehoudende of uitsluitend uit cellulosemateriaal 
bestaande textielmaterialen, aet het kennerk, dat het met de verf- 
preparaten en reactieve kleurstoffen bedrukte sateriaal in een 
continue bewerking voor bet ontwikkelen en fixeren van de 
azokleurstoffen korte tijd onder toepassing van hoge 2uurc0ncer.trr.tiej 
en eventueel onder toepassing van een tokens troommethode (rostconi 

en volgens een bekend tweefasef ixeerproc^d^ voor het fixeren vp.n do 
reactieve kleurstoffen behandeld en als g^bruikelijk door vass'sn, sepon 
en spoelen afgemaakt vordt. 

2. Verkwijze volgens conclusie 1, met het kennork , dat hot zuurstorier. 
in stomers met ^eer nauw geconstrueerd kanaalj vaerdoor de bedrukte wear 
heenloopt, wordt uitgevoerd, waarbij het kanattl bovondien goleidir.gsplaten 
voor de toegevoerde sure stoon kan bezitter.. 

5. V/erkvijze volgens conclusie 1, net het kenr.erk , dat het zuur- 
stonen in een zeeftromaeleggregaat wordt uitgevoerd, waarbij de zuur- 
houdende stoosataos. tor door het over de zeeftro^icel geleide textiel- 
naterical been wordt gezogen© 

4. Verkwijze volgens conclusie 1 tot 5> i^et het kenmerk, 

dat de stoon- met miere- of azijnzuur door iniddel van insproeien of 
opdruppelen op een verhitte plaat in de nabijheid van de stoominlaat 
verri jkt o 

5. Werkwijze volgens conclusie 1 tot 4 met het kennerk > dat het 
zuurstonen in oververhitte stoon van I50 - 200° C wordt uitgevoerd, 

6. V.'orkvijze volgens conclusie 1 tot 5, met het kennerk, dat bij het 
zuurstomen de stoon door oplosniddeldanpen, bij voorkeur ethyleenglycol- 
cc-!3p, wordt vervangen* 

7. Verkwijze volgens conclusie 5 of 6, iret het kennerk, dat bij 
het zuurstomen gelijktijdig ook mede o? ^<odrukte dispersiekleur- 
stoffen op daartoe geschikt, begeleidend synthetisch nateriaal van de 
.Tong\'ezels worden gofixecrd, 

8. Textielmateriaal, bedrukt of c'^y-^rrd volgens de werkwijze van 
conclusies 1 tot 7o 



7 t 1 3 8 2 S 



